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Beschreibung 

Pigmentzusammensetzungen aus gelbem Disazopigment und organischem Pigment 

Die Erfindung betrifft Pigmentzusammensetzungen aus einem gelben Disazopigment 
und einem organischen Orange-, Rot- Oder Violetpigment und ihre Verwendung zum 
FSrben von hioclimolel<ularen IS/laterialien. 

Beim Einsatz von Pigmenten zum Farben von hochmolel<ularen organisclien 
IVIaterialien werden hohe Anforderungen an die anwendungsteclinisclien Eigenschaften 
der Pigmente gestellt, wie leiciite Dispergierbarl<eit. anwendungsgerechte Flielifahigl^eit 
der Lacke, liohe Farbstarite. Oberiaclciereclitheit. Losemittelechtlieit, Bestandigl<eit 
gegen Ail«ili und SSure, Licht- und Wetterechtheiten und Reinlieit des Farbtons. 
AuBerdem ist eine mSgllchst universelle Einsetzbarl<elt zum FSrben von anderen 
hochmolelcularen Systemen, wie beispielsweise von Kunststoffen und Druckfarben. 
wunsclienswert. Hier l<ommen weitere tellwelse aucli an Lacke gestellte Anforderungen 
hinzu, wie beispielsweise hohe Echtheiten wie Ausbiutechtheit und Hitzestabiiitaten. Bei 
Lacken und Druckfarben wird die Einsetzbarkeit sowohl in wasser- ais auch in 
lesemittelbasierenden Systemen gewQnscht. Der Trend bei der Herstellung von 
Pigmentsuspensionen geht hin zu hohen Pigmentkonzentrationen, daher werden 
hochpigmentierte Lack- und Druckfarbenkonzentrate oder IVIahlgQter (miil base) mit 
dennoch niedriger Viskositat gefordert. Weitere Einsatzgebiete von Pigmenten sind 
beispieisweise elektrophotographische Toner, Tinten. Farbfilter, oder Pulverlacke, die 
jeweils ihre zusStzlichen, speziellen Anforderungen haben. 

Die JP 2003-232914 offenbart Pigmentzusammensetzungen enthaltend C.l. Pigment 
Yellow 214. 

Durch die Eigenfarbe der Pigmente lassen sich die meisten FarbtOne nur durch 
Mischen zweier oder mehrerer Pigmente erzielen. Bei gewissen FarbtQnen. besonders 
bei orangen Farbtonen, und auch beim Einsatz einer Komponente in nledrigen Mengen 
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zum Einstellen des Farbtons, genQgen die bekannten Losungen nicht alien 
Anforderungen. 

Es bestand ein Bedarf an PIgmentzusammensetzungen, die Nachteile bekannter 
Pigmentzusamnnensetzungen Qberwinden und die den oben genannten Anforderungen 
geniigen. 

Gegenstand der Erfindung sind Pigmentzusammensetzungen, entlialtend ein 
Disazopigment der Formel (I), 




(I) 



und ein Oder mehrere, z.B. ein, zwei Oder drei, Pigmente aus der Gruppe der 
organischen Orange-, Rot- und Vioietpigmente. 

AIs organlsches Orange- und Rotpigment in der erfindungsgemaHen 
Zusammensetzung kommen C.i. Pigment Orange 5, 13. 14, 16, 34, 36, 38, 42, 43, 48, 
49, 51, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72. 73, 74; C.I. Pigment Red 1. 2, 3. 4. 5, 7, 9, 12, 14, 
23, 38, 41, 42. 48. 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 48:5, 48:6, 49, 49:1, 51:1. 52:1, 52:2, 53, 53:1, 
53:3, 57, 57:1, 57:2. 57:3, 58:2, 58:4, 63:1. 81, 81:1, 81:2. 81:3. 81:4. 81:5. 81:6. 88. 
112. 122, 123, 144, 146. 148. 149, 150. 166, 168, 169. 170. 175, 176. 177. 178, 179. 
184, 185, 187, 188. 190, 192, 194, 200, 200:1, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 216, 
220. 221. 224. 242, 246. 247. 251. 253. 254, 255, 256, 257, 260, 262, 264, 270, 272; 
C.I. Pigment Violet 19 in Frage. 

Bevorzugte organische Rotpigmente sind C.I. Pigment Red 7, 12, 14, 41, 48:1, 48:2, 
48:3. 48:4, 81:1. 81:2. 81:3, 122, 146. 168, 177, 178, 179, 184. 185. 187. 200, 202, 206, 
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207, 208. 209, 210. 246, 254, 255. 257, 264, 272, insbesondere C.I. Pigment Red 122, 
168, 177. 178, 179, 202. 209, 254, 255. 257, 264, 272. 

Bevorzugte organische Orangepigmente sind C.I. Pigment Orange 43. 64. 71 und 73. 
Bevorzugtes organisches Violetpigment ist das CI. Pigment Violet 19 in der gamma- 
Kristallmodifikation. 

In den erfindungsgemalien Pigmentzusammensetzungen kann das Disazopigment der 
Formel (!) und das organische Orange-. Rot Oder Violetpigment ein gemeinsames 
Kristallgitter ausbilden. beispielsweise in Form von festen Losungen oder 
Mischkristailen. 

Mit den erfindungsgemaUen Pigmentzusammensetzungen lassen sich FarbtSne von 
gelbstichigen Rot Uber Orange zu rotstichigem Gelb erzielen. sie sind besonderes fQr 
Farbtene Im gelbstichigen Rot und im Orange-Berelch von Interesse. 

In den erfindungsgemSBen Pigmentzusammensetzungen kann das GewichtsverhSltnls 
Disazopigment der Fonmel (I) zu organischem Orange-, Rot- oder Violetpigment (0,1 zu 
99,9) bis (99,9 zu 0,1), bevorzugt (1 zu 99) bis (99 zu 1), besonders bevorzugt (5 zu 95) 
bis (95 zu 5) und insbesondere (10 zu 90) bis (90 zu 10), betragen. 

Die erfindungsgemaiien Pigmentzusammensetzungen konnen auf verschiedene Weise 
hergestellt werden, beispielsweise durch Mischen der trockenen Komponenten in 
Granulat- oder Pulverform vor oder nach einer Mahlung, durch Zugabe der einen 
Komponente in feuchter zur anderen Komponente in feuchter oder trockener Form, 
beispielsweise durch Mischen der Komponenten in Form der feuchten Presskuchen. 
Das Mischen kann beispielsweise durch Acidpasting. Acidswelling. durch eine Mahlung 
in trockener Fonm. in feuchter Fomn. beispielsweise eine Knetung. oder in Suspension 
erfolgen. oder durch eine Kombination dieser Verfahren. Die Mahlung kann unter 
Zusatz von Wasser, Losemitleln. SSuren oder Mahlhilfsmittein wie Salz durchgefOhrt 
werden. 

Das Mischen kann auch durch Zugabe der eInen Komponente zur anderen 
Komponente wahrend des Herstellungsprozess der letzteren Komponente erfolgen. 
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Der Herstellprozess des Disazopigments der Formel (I) umfasst das Diazotieren des 
zugrundeliegenden aromatlschen Amins zum Diazonlumsalz, ggf. das L6sen und ggf. 
das Fallen der zugrundeliegenden Kupplungskomponente, das Mischen der belden 
Reaktlonspartner Diazonlumsalz und Kupplungskonnponente, wobel die 
Kupplungskomponente zum Diazonlumsalz Oder umgekehrt zugegeben werden kann 
Oder auch eine kontinuierliche Azokupplung, ggf. in einem Mikroreaktor. durchgefQhrt 
werden kann. Die entstandene Kuppelsuspenslon kann einer Nachbeliandlung, 
beispieisweise nacli Zugabe von Losemlttel, unter erhShter Temperatur und/oder Druck 
unterworfen werden. Der Herstellprozess umfasst des weiteren die Isoliemng des 
Kuppelprodukts und ggf. eine Nachbehandlung des Kuppelprodukts in einem 
wassrigen, wSssrig-organischen oder organischen Medium unter erhohter Temperatur, 
ggf. unter Druck, mit anschlieliender Isolierung des Azopigments als Presskuchen und 
seine Trocknung und ggf. eine Mahiung eines Granulats zu Pulver. 

Wenn das organische Orange- oder Rotpigment ein Azopigment ist, entspricht der 
Herstellprozess dem oben beschriebenen. 

Ist das organische Orange-. Rot oder VIoletplgment ein polycyclisches Pigment, 
geschieht die Zugabe des Disazopigments der Formel (I) gewohnlicher Weise, 
nachdem die chemische Synthese des Ringsystems des organischen Orange-, Rot- 
oder Violetpigments abgeschlossen ist, da diese meist unter Reaktionsbedingungen 
geschieht, die zu einer Zersetzung des Disazopigments der Formel (I) fQhren kOnnen. 
Nach der chemischen Synthese wird das organische Orange-, Rot- oder VIoletplgment 
gegebenenfalls einer Zerkleinerung unterzogen, beispieisweise durch Acidpasting, 
Acidswelling, Trocken- oder Nassmahlung. Die erhaltenen feinkristallinen oder bei der 
Synthese feinkristallin anfallenden organischen Orange-, Rot- und Violetpigmente 
werden meist einer Nachbehandlung, im allgemeinen als Finish bezeichnet, 
untenworfen, beispieisweise in Wasser und/oder LOsemitteIn und meist unter erhShter 
Temperatur und ggf. erhahtem Druck. 

Bel der Trocknung konnen die bekannten Trockenaggregate zum EInsatz kommen. wie 
TrockenschrSnke, Schaufelradtrockner, Taumeltrockner, Kontakttrockner und 
insbesondere Spinflash- und SprQhtrockner. Durch die Wahl eInes geeigneten 
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Trockenaggregates kSnnen auch staubarme und rieselfahige Pulver oder Granulate 
erzeugt werden. 

Bevorzugt werden die Pigmentzusammensetzungen durch Mahlung der Komponenten 
in trockener Form, in feucliter Form oder in Suspension iiergestellt, insbesondere 
durcii Salzknetung der Komponenten. 

Werden Pigmentzusammensetzungen in transparenter Form gewOnsclit, sollte die 
spezifisciie Oberfiaclie Ober 40 m^/g liegen, bevorzugt von 40 bis 180 nffg, 
insbesondere 60 bis 160 m^/g. Der bevorzugte Herstellungsprozess liierfur ist die 
Salzknetung. 

Bel der Herstellung der erfindungsgemSlien Pigmentzusammensetzungen konnen 
weitere Farbmittel zum Nuancieren und Hilfsmittel eingesetzt werden, wie 
belspielsweise Tenslde, nichtpigmentSre und pigmentare Disperglermittel, FOIIstoffe, 
Stellmittel, Harze, Wachse, Entschaumer, Antistaubmlttel, Extender, Antlstatika, 
Konservierungsmlttel, TrocknungsverzeSgerungsmlttel, Additive zur Steuerung der 
Rheologie. Netzmittel, Antioxidantien, UV-Absorber, Lichtstabllisatoren, Bindemlttel, 
belspielsweise die Bindemlttel des Systems, In dem die erflndungsgemSfle 
Pigmentzusammensetzung eingesetzt werden soil, oder eine Kombination davon. 
Nuancierkomponenten werden Qblicher Welse In Mengen bis zu 10 Gew.-% und 
Hilfsmittel bis zur zefinfactien Menge, jeweils bezogen auf die Gesamtmenge 
Disazopigment der Formel (I) und organisches Orange-, Rot- oder Violetpigment, 
eingesetzt. Es kSnnen jedocii in Ausnahimefaiien auch hohere Mengen vorkommen. Die 
Zugabe der Hilfsmittel und der Nuancierfarbmittel kann zu einem beliebigen Zeitpunkt 
Im Verfahren geschehen. 

Mit FQIIstoffen bzw. Extendem sind eine Vielzahl von Substanzen gemSB DIN 55943 
und DIN EN 971-1 gemeint, belspielsweise die verschledenen Typen von Talk, Kaolin, 
Glimmer, Dolomit, Kalk, Titandloxid, Zinksulfid, Lithopone oder Bariumsulfat. Dabei hat 
sich die Zugabe besonders vor einer Mahlung der erfindungsgemaiien 
Pigmentzusammensetzung bewahrt. 
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Die erfindungsgemalien Pigmentzusammensetzungen konnen als vorzugsweise 
wSssriger Presskuchen oder Feuchtgranulat zum Einsatz kommen, in der Regel handelt 
es sich jedoch um feste Systeme von rieselfShiger, pulverf6rmiger Beschaffenhelt oder 
um Granulate. 

Die erfindungsgemaBen Pigmentzusammensetzungen lassen sich zum Pigmentieren 
von hoclimolekularen organlschen Materialien naturlicher oder synthetisclier Herkunft 
einsetzen, beispielsweise von Kunststoffen, Harzen, Lacken, Anstrichfarben, 
elektrophotographisclien Tonem und Entwicklern, Elektretmateriallen, Farbfiltern sowie 
von Tinten, Druckfarben und Saatgut 

Hoclimolekulare organisclie Materialien, die mit den erfindungsgemafien 
Pigmentzusammensetzungen pigmentiert werden konnen, sind beispielsweise 
Celluloseverbindungen, wie beispielsweise Celluloseether und -ester, wie 
Ethylcelluiose, Nitrocellulose, Celluloseacetate oder Cellulosebutyrate, natOriiche 
Bindemittel, wie beispielsweise Fettsauren, fette Ole, Harze und deren 
Umwandlungsprodukte, oder Kunstharze, wie Polykondensate, Polyaddukte, 
Polymerisate und Copolymerisate, wie beispielsweise Amlnoplaste, insbesondere 
Harnstoff- und Melaminformaldehydharze, Alkydharze, Acrylharze, Phenoplaste und 
Phenolharze, wie Novolake oder Resole, Harnstoffharze, Polyvinyle, wie 
Polyvinylalkohole, Polyvinylacetale, Polyvinylacetate oder Polyvinylether, 
Polycarbonate, Polyolefine, wie Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyethylen oder 
Polypropylen, Poly(meth)acrylate und deren Copolymerisate, wie Polyacrylsaureester 
Oder Polyacrylnitrile, Polyamide, Polyester, Polyurethane, Cumaron-lnden- und 
Kohlenwasserstoffharze, Epoxidharze, ungesattigte Kunstharze (Polyester. Acrylate) 
mit den unterschiedlichen Hartemechanismen, Wachse, Aldehyd- und Ketonharze, 
Gummi, Kautschuk und seine Derlvate und Latices, Casein, Silikone und Sillkonharze; 
einzein oder in Mischungen. 

Dabel spielt es kelne Rolle, ob die erwShnten hochmolekularen organlschen 
Verbindungen als plastlsche Massen, Schmelzen oder In Form von Spinnlosungen, 
Disperslonen, Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben vorliegen. Je nach 
Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die erfindungsgemalien 
Pigmentzusammensetzungen als Blend oder in Form von Praparationen oder 
Disperslonen zu benutzen. 
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Es ist auch moglich, die Pigmentzusammensetzung erst bei der Einarbeitung in das 
hochmolekulare organisclie l\/ledium herzustellen. 

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist daher ein hochmolekulares organisches 
Medium, enthaltend eine fSrberisch wirksame Menge einer erfindungsgemaden 
Pigmentzusammensetzung. 

Bezogen auf das zu pigmentlerende, hochmolekulare organische IVIaterial setzt man die 
erfindungsgemaHen Pigmentzusammensetzungen meist in einer Menge von 0,01 bis 
30 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 15 Gew.-%, ein. 

Es ist in manchen Fallen auch moglich, anstelle einer gemahlenen und/oder gefinishten 
erfindungsgemaRen Pigmentzusammensetzung ein entsprechendes Crude mit einer 
BET-Oberflache von groder als 2 m^/g, bevorzugt grolier als 5 m%, einzusetzen. 
Dieser Crude kann zur Herstellung von Farbkonzentraten in flussiger Oder fester Form 
in Konzentrationen von 5 bis 99 Gew.-%, allein Oder gegebenenfalls in Mischung mit 
anderen Crudes Oder Fertigpigmenten, venfl/endet werden. 

Die erfindungsgemaden Pigmentzusammensetzungen sind auch geeignet als 
Farbmittel in elektrophotographtschen Tonern und Entwicklern, wie beispielsweise Ein- 
oder Zweikomponentenpulvertonem (auch Ein- Oder Zweikomponenten-Entwickler 
genannt), Magnettoner, FIQssigtoner, Polymerisationstoner sowie Spezialtoner. 
Typische Tonerbindemittel sind Polymerisations-, Polyadditions- und 
Polykondensationsharze, wie Styrol-, Styrolacrylat-, Styrolbutadien-, Acrylat-, 
Polyester-, Phenol-Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethane, einzein oder in 
Kombination, sowie Polyethyien und Polypropylen, die noch weitere Inhaltsstoffe, wie 
Ladungssteuermittel, Wachse oder Flielihilfsmittel, enthalten konnen oder im 
nachhinein mit diesen Zusatzen modifiziert werden. 

Des weiteren sind die erfindungsgemaRen Pigmentzusammensetzungen geeignet als 
Farbmittel in Pulvem und Pulverlacken, insbesondere In triboelektrisch oder 
elektrokinetisch verspruhbaren Pulverlacken, die zur ObernSchenbeschlchtung von 
Gegenstdnden aus beispielsweise Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, Beton, 
Textllmaterial, Papier oder Kautschuk zur Anwendung kommen. 
Als Pulverlackharze werden typlscherwelse Epoxidharze, carboxyl- und 
hydroxylgruppenhaltlge Polyesterharze, Polyurethan- und Acrylharze zusammen mit 
ubiichen Hartern eingesetzt. Auch Kombinationen von Harzen finden Verwendung. So 
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werden beispielsweise haufig Epoxidharze in Kombination mit carboxyl- und 
hydroxylgruppenhaltigen Polyesterharzen eingeset2rt. Typische Harterkomponenten (in 
AbliSngigkeit vom Harzsystem) sind beispielsweise SSureanhydride, Imidazole sowie 
Dicyandiamid und deren AbkOmmlinge, verkappte Isocyanate, Bisacylurethahe, Phenol- 
und IS/lelaminliarze, Triglycidylisocyanurate, Oxazoline und Dicarbonsauren. 

Aulierdem sind die erfindungsgemaUen Pigmentzusammensetzungen als Farbmittel in 
Ink-Jet Tinten auf wassriger und nichtwassriger Basis sowie In solchen Tinten, die nacli 
dem Hot-melt-Verfahren arbeiten, geeignet. 

Ink-Jet-Tinten enthalten im allgemeinen insgesamt 0.5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 
1 ,5 bis 8 Gew.-%, (trocken gerechnet) einer oder mehrerer der erfindungsgemaiien 
Pigmentzusammensetzungen. 

Mikroemulsionstinten basieren auf organisclien L5semitte!n, Wasser und ggf. einer 
zusdtzliclien hydrotropen Substanz (Grenzfiachenvermittler). Mikroemulsionstinten 
enthalten im allgemeinen 0,5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1.5 bis 8 Gew.-%. einer 
Oder mehrerer der erfindungsgemaiien Pigmentzusammensetzungen, 5 bis 99 Gew.-% 
Wasser und 0,5 bis 94,5 Gew.-% organlsches Losungsmittel und/oder hydrotrope 
Verbindung. 

"Solvent based" Ink-Jet-Tinten enthalten vorzugsweise 0,5 bis 15 Gew.-% einer oder 
mehrerer der erfindungsgemaRen Pigmentzusammensetzungen, 85 bis 99,5 Gew.-% 
organisches Losungsmittel und/oder hydrotrope Verbindungen. 
Hot-Melt-Tinten basieren meist auf Wachsen, Fettsauren, Fettalkohoien oder 
Sulfonamiden, die bei Raumtemperatur fest sind und bel Erwarmen flussig werden. 
wobei der bevorzugte Schmelzbereich zwischen ca. GCC und ca. MCC liegt. Hot-Melt 
Ink-Jet-Tinten bestehen z.B. im wesentlichen aus 20 bis 90 Gew.-% Wachs und 1 bis 
10 Gew.-% einer oder mehrerer der erfindungsgemalien Pigmentzusammensetzungen. 
Weiterhin kOnnen 0 bis 20 Gew,-% eines zusatzliohen Polymers (als "Farbstofflaser"), 
0 bis 5 Gew.-% Dispergierhilfsmittel. 0 bis 20 Gew.-% Viskositatsveranderer, 0 bis 
20 Gew.-% Plastifizierer, 0 bis 10 Gew.-% Klebrigkeitszusatz, 0 bis 10 Gew.-% 
Transparenzstabilisator (verhindert z.B. Kristallisation der Wachse) sowie 0 bis 
2 Gew.-% Antioxidans enthalten sein. 

Weiterhin sind die erfindungsgemaUen Pigmentzusammensetzungen auch als 
Farbmittel fur Farbfilter. sowohl fOr die additive wie auch fQr die subtraktive 
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. Farberzeugung, wie beispielsweise in elektro-optischen Systemen wie 
Fernsehbildschirmen, LCD (liquid crystal displays), charge coupled devices, plasma 
displays Oder electroluminescent displays, die wiederum aktive (twisted nematic) oder 
passive (supertwisted nematic) ferroelectric displays oder light-emitting diodes sein 
konnen, sowie als Farbmittel fOr elektronische Tinten („electronic inks" bzw. „e-inks") 
Oder „electronic paper" („e-paper") geeignet. 

Bei der Herstellung von Farbfiltem, sowohl reflektierender wie durchsichtiger Farbfilter, 
werden Pigmente in Form einer Paste oder als pigmentierte Photoresists in geeigneten 
Bindemittein (Acrylate, Acrylester, Polylmide, Polyvinylalkohole, Epoxide, Polyester, 
Melamine, Galantine, Caseine) auf die jeweiligen LCD-Bauteilen (z.B. TFT-LCD = Thin 
Film Transistor Liquid Crystal Displays oder z.B. ((S) TN-LCD = (Super) Twisted 
Nematic-LCD) aufgebracht. Neben einer hohen Thermostabilitat ist fur eine stabile 
Paste bzw. einem pigmentierten Photoresist auch eine hohe Pigmentreinheit 
Voraussetzung. DarQber hinaus kSnnen die pigmentierten Color Filter auch durch Ink 
Jet-Druckverfahren oder andere geeignete Druckverfahren aufgebracht werden. 

Die erfindungsgemdden Pigmentzusammensetzungen zeichnen sich aus durch ihre 
hervorragenden coloristischen und rheologischen Eigenschaften, insbesondere hohe 
Flockungsstabilltat, leichte Dispergierbarkeit, gute Rheologie, hohe Farbstarke und 
Sattigung (Chroma). Sie sind in vielen Anwendungsmedien leicht und bis zu hohen 
Feinheiten dispergierbar. Solche Pigmentdlspersionen zeigen hervorragende 
rheologische Eigenschaften selbst bei hoher Pigmentierung der Lackfarbenkonzentrate. 
Auch die anderen oben erwahnten Eigenschaften wie beispielsweise Glanz, 
Oberlackierechtheit, Losemittelechtheit, Alkaliechtheit, Licht- und Wetterechtheiten und 
hohe Reinheit des Farbtons sind sehr gut. Aufterdem lassen sich mit den 
erfindungsgemalien Pigmentzusammensetzungen Farbtone im gelbstichigen Rot- und 
im Orange-Bereich erzielen, die beim Einsatz in Farbfiltem gefragt sind. Hier sorgen sie 
fur sehr guten Kontrast. Sie konnen mit hoher Reinheit und niedrigen Gehalten an lonen 
hergestellt werden. Je nach Anforderung konnen Pigmentzusammensetzungen mit 
hoher oder niedriger spezifischer Oberflache, mit deckenden oder transparenten 
VolltOnen hergestellt werden. Die erfindungsgemSBen Pigmentzusammensetzungen 
zeigen auch dann noch hervon-agende Eigenschaften, wenn die eine Komponente, 
insbesondere das gelbe Disazopigment der Forme! (I), nur in relativ niedrigen Mengen 
zum Abtonen eingesetzt wird. 



9 



Zur Beurteilung der Eigenschaften der Pigmente auf dem Lacksektor in wasserfreien, 
losemlttelbasierenden Lacksystemen wurden aus der Vielzahl der bekannten Lacke ein 
Alkyd-Melaminharz-Lack auf Basis eines mittelGligen Alkydharzes und eines 
butanolveretherten Melaminharzes (AM) ausgewahlt. 

Zur Beurteilung der Eigenscliaften der Pigmente auf dem Lacksektor in wassrigen 
Lacksystemen wurde aus der Vielzahl der bekannten Lacksysteme ein wassriger Lack 
auf Polyurethanbasis (PUR) ausgewahlt. 

Die Bestimmung der coloristischen Eigenschaften erfolgte nach DIN 55986. 

Die Rheologie des Mahlguts nach der Dispergierung (millbase-Rheologie) wurde visuell 

anhand der folgenden funfstufigen Skala bewertet. 

5 dunnflusslg 
4 flussig 
3 dickflQssig 
2 leicht gestockt 
1 gestoclct 

Die Bestimmung der Oberlackierechthelt erfolgte nach DIN 53221. 

Die Bestimmung der Viskositat erfolgte nach dem Verdunnen des Mahlguts auf die 

Pigmentendkonzentration mit dem Viskospatel nach Rossmann, Typ 301 der Firma 

Erichsen. 

In den folgenden Beispielen bedeuten Prozentangaben Gewlchtsprozente und Telle 
Gewichtsteile, sofern nicht anders angegeben. 

Beispiel 1 

18 g C.I. Pigment Red 177 und 12 g Disazopigment der Formel (I) werden mechanisch 
gemlscht. 

Die Pigmentzusammensetzung liefert im AM-Lack farbstarke Lackierungen mit 
rotstichig-orangem Farbton. 
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Beispiel 2 

90 g Natriumchlorid, 9 g C.I. Pigment Red 177, 6 g DIsazopigment der Formel (I) und 
17 ml Diethylenglykol werden 8 h bei 40''C geknetet. Die Knetmasse wird in 200 ml 
wSssriger Salzsaure 5 gew.-%ig 2 h bei 40°C gerOhrt, die Suspension wird filtriert, der 
Presslcuclien salzfrei gewaschen und bei 80°C getrocknet. 

Die Pigmentzusammensetzung liefert im AM-Lack farbstarke Lackierungen rotstichig- 
orangem und reinem Farbton. Der Vollton ist transparent. 
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20b3DE136 

PatentansprQche: 

1 ) Pigmentzusammensetzung, enthaltend ein Disazoplgment der Formel (I), 




(1) 



und ein Oder mehrere Pigmente aus der Gruppe der organischen Orange-, Rot- und 
Violetpigmente. 

2) Pigmentzusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeiclinet, dass das 
organisclie Orangepigment C.I. Pigment Orange 5, 13, 14. 16, 34, 36, 38, 42, 43, 48, 
49, 51, 61, 62. 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74; Oder eine Kombination davon ist. 

3) Pigmentzusammensetzung nacfi Ansprucii 1 , dadurcii gel^ennzeiclinet, dass das 
organiscfie Rotpigment C.i. Pigment Red 1. 2, 3, 4, 5, 7, 9. 12, 14, 23, 38, 41, 42, 48, 
48:1, 48:2, 48:3, 48:4. 48:5, 48:6, 49, 49:1, 51:1, 52:1, 52:2, 53, 53:1, 53:3, 57, 57:1, 
57:2, 57:3. 58:2, 58:4. 63:1. 81. 81:1. 81:2, 81:3. 81:4, 81:5, 81:6, 88. 112, 122, 123, 
144, 146, 148, 149, 150, 166, 168, 169, 170, 175. 176, 177, 178, 179. 184, 185. 187. 
188. 190, 192, 194, 200. 200:1, 202, 206, 207, 208. 209, 210, 214, 216, 220, 221, 224, 
242. 246. 247, 251, 253, 254. 255, 256, 257. 260, 262, 264, 270, 272; 

Oder eine Kombination davon ist. 

4) Pigmentzusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurcli gelcennzeiclinet, dass das 
organische Violetpigment C.I. Pigment Violet 19 ist. 

5) Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gewlchtsverhaltnis Disazopigment der Formel (I) zu 
organischem Orange-, Rot- oder Violetpigment (0,1 zu 99.9) bis (99.9 zu 0,1) betragt. 
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6) Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzelchnet, dass das Gewichtsverhaltnis Disazopigment der Formel (I) zu 
organischem Orange-, Rot- oder Violetpigment (10 zu 90) bis (90 zu 10) betrSgt. 

7) Pigmentzusammenseteung nach mindestens einem der AnsprQche 1 bis 6, 
dadurch gekennzelchnet, dass sle eine feste Ldsung oder MIschkrIstall 1st. 

8) Verfahren zur Herstellung einer Pigmentzusammensetzung nach mindestens 
einem der AnsprQche 1 bis 6 durch Vermischen des Disazopigments der Formel (I) mit 
dem Oder den organischen Orange-, Rot- oder Violetplgmenten. 

9) Verwendung einer Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der 
AnsprOche 1 bis 7 zum Pigmentieren von hochmolekularen organischen Materialien, 
beispielsweise von Kunststoffen, Harzen, Lacken, Anstrichfarben, 
elektrophotographischen Tonern und Entwicklem, Elektretmaterlallen, Farbfiltern sowie 
von Tinten, Ink-Jet-Tlnten, Druckfarben und Saatgut. 

10) Hochmolekulares organisches Medium, enthaltend eine f§rberisch wirksame 
Menge einer Pigmentzusammensetzung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 
bis 7. 
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• ' *" 2003DE136 

Zusammenfassung 

Pigmentzusammensetzungen aus gelbem Disazopigment und organlschem Pigment 

Die Erfindung betrifft eine Pigmentzusammensetzung. enthaltend ein Disazopigment 
der Fonnel (i), 




(I) 



und ein Oder melirere Pigmente aus der Gruppe der organischen Orange-, Rot- und 
Violetpigmente. 
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